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(lette invention est relative a la fabrication 
tie colle. gelatine o[ furine fie deehets d'ani- 
maux marins, par example de p**aux. tetes, 
queue? . aretes on analogues do poissons, r\ 
5 de deeliets de baleincs, phoques , dauphins et 
analogues. 

LobjVt dr* Tinvention est de creer un pro- 
cede perfection ne de^traifement de la ma tie re 
en question, en vue d'obtenir une colle ou 
10 gelatine exempte de Lodeur desagreable qui 
est inhrreute aux produits lels quils sont 
prepares jusqu'a ce jour, el aussi un produit 
capable de se Hger en une gelee dure a la 
temperature ordinaire, et dans le but d'oble- 
10 nir une farine perfeclionne^ .du residu , apres 
fextraction de la colle el de la gelatine. 

L'in vcnlion consiste a souuiettre lesdites 
malieres a des traitements d'abord avec des 
solutions diluees ayant unc n ; action alcaline, 
ao et ensuite avec des arides faibles, avant IVv - 
traction de la colle ou gelatine. 

Pour rendre le traitement ellicaee, il est 
neVnssaire de laver parfaitenient Jes d». : chet>, 
de preference dans feau courante. 

Le lavage pent etro etfectue en plaeanl les 
decbets dans des cuves convtmubles . munb.-s 
d a^italeurs . et disposes de telle sorte que 
I 'Titre't* de 1 eau est an fond de Iadib* cuve hL 
Li >n[-[i»' ;i Id p-irtie .MjperieurH. 



Le lavage doit etrc prolongs , au moms So 
pendant tmis ou quatre betwes, lVau etant 
alors .uilevrc par une ouveiiure de sortie addi- 
lionnelle situt : e au fond de la cuve, ot. par 
des moyens convnables , uno solution alcaline 
diluee est pompec dans la cuve. One telle 3 5 
solution est preparec en utilisani des ludro- 
xydes ou carbonates du sodium, de potassium 
ou d'ammonium , de I'liydroxvde de calcium, ou 
analogues, et doit etre tres dilnee dans le but 
d'eviter un gonlloment nxcessif de la matiere /jo 
brute. Si par exemple une solution d'hvdrate 
de sodium est ufilisee, la concentration ne 
doit pas exceder o,5 "/ 0 . 

On Iuisse les deeliets macerer dans la solu- 
tion basique pendant une periode convenable. ^ 
par exemple six a huit heures, la solution etant 
alors evacuee et une nouveile solution ajoutee. 
Le trailement est effectue de preference trots 
fois mais il peut etre proionge, si Lobjet est 
dobtenir de la gelatine tres pure, jusqu'a ce - 00 
qu'un cchautiilon de la liqueur basique, 
fillree. ne prncipite pas, si e!Ie est neutralist 
avec de Tacnle. Apres maceration dans la solu- 
tion basique. les dechets sont de nouvenu 
lav-s parfai!ement pendant trois on quatre ^ 
heur^s a IVau courante, .-onime rnentionne 
piu> haut. 

L^au i-st de nuuv»Mu ev^mee . et les deeliets 
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maceres. comcue dans le cas de la solution 
alcaline, dans de 1'acide faible dilue. de pni- 
i- : rer.ce de Lac:de sulfureux. Le trait-sieut est 
repute de preference un norabre de fo i s eijal 
a celui des traiteruents avec une solmion alca- 
line. 

On Lrouvera convenable d'utiliser une solu- 
tion d'acide sulfureux d'une concentration 
analogue a celle de la solution alcaline 'uiiisee. 

Par ce precede, toutes les bases vnlutiles . 
qui sent la cause de Lodeur particuliere de ia 
coile de poisson ou de la gelatine. >ont enle- 
vees. ainsi que les corps fpar execuple les 
albumines acides ou alcalins i qui emo-jchent 
la gelatine de poisson de se tiger en gelee a 
temperature ordinaire, meme a concentration 
elevee. 

Apres le traitement avec Lacide sulfureux, 
un troisieme lavage prolonge, est donne am 
dechets d'oii la gelatine est extraito (k la ma- 
niere usuelle. 

Les liqueurs detraction sonL cuncentrees 
et laissees se figer sur des tables ou courroies. 
Elles sont alors couples en tranches, et s li- 



chees. Les r-siJus reslant apres Teitraction 3.5 
sont seches de la maniero ijsuelle dans la pre- 
paration de la farine. 

ASSUME. 

Le precede peneciionne de fabrication de 
colle, gelatine et tarine de d-chets d'animaux 3o 
ma ri : 1 s , constant a s^umettre les dechets. 
apres lavage, d'abord a urn* serie de traite- 
ments avec des solutions dilutes avani une 
reaction alcaline, puis, apres tin autre lavage, 
a une serie de traiteme::ts avec des solutions 35 
d'acide dilue, dans le but d'extraire desdits 
dechets les corps qui comuiuniqueraient une 
mauvaise odeUr a la colle ou gelatine, et ;u:ssi 
d'extraire les corps qui accompagnent toujours 
la colle 011 gelatine -de poissonr? preparee 
par le proepde ordinaire, et qui empech^nt 
ladite colle ou gelatine de se prendre en gelee 
a la temperature ordinaire. 

Joskpu Charles KERlVOT. 
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